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La presente invention est relative a de nouvelles compo- 
sitions utilisables comme mortiers pour les Installations de murs 
en c§ramlque et les carrelages de sols. Elle vise plus particuIiSre- 
inent un tel ciment contfinant un nouvel agent de retention d'eau. 

Les caractSristiques physiques d'un ciment ou d'Tm 
inortier hydraullque olassique sont dgterinin6as par les vitesses de 
prise et par suite dSpendent de la vitesse a laqaelle I'eau s'an 
Svacue au cours de la prise. Toute influence affectant ces paramStres 
en accroissant la vitesse d' elimination de I'eau ou en diminuant 
la concentration de I'eau dans un mortier a I'etablissement de la 
riaction de prise peuvent provoquer une alteration des propri6tgs 
ph3fslquss du mortier. i,a pli^rt des carreaux en c€ramique, sur 
leur face non vemie, sont trSs poreux et quand lis sont posgg 
au moyen d'un tel mortier, ils en absoiient i'eau ce qui conduit 
a des difficnltis. De ingine, la plupart des substrats sur lesquels 
on fixe ces carrelages tels que des parois , des conduits ds funfie 
ou des piSces de raafonnerle sont figalement poreux et conduisent 
aux mSmes problSines. 

Pour surmonter ou tout au aioins minimiser cette tendance 
a la perte d'eau, on a diSja propose d'ajoutsr au mortier une petite 
quantity d'un polymSre solubledans I'eau telle qu'une mSthyl -cellu- 
lose CUSP 2 934 932) ou une hydroxy-fithyl cellulose (DSP 3 243 
207) conune adjuvant de retention d'eau. Ces polymgres gvitent 
la fulte de I'eau du ciment en accroissant la viscosit§ de la 
phase aqueuse et en maintenant ainsi la concentration 
eau dans un inortier au cours de la prise. 

On a dficouvert suivant laprgsents invention que I'on 
peut preparer des mortiers paur carrelages psrfectionnes si, 
a la place da I'hydroxySthyl - cellulose, on enploie coimne epalssis- 
sant ou adjuvant de retention d'eau une hydrojtyetliyl cellulose 
modifiee contenant une quantite bien dgterminee d'un groupe 
Rubstituant additionnel. Plus speclalement, 1 'hydro xye thy 1-cellu- 
lose modifiee selon 1' invention porte un substituant phenylhydroxy- 
ethyle, benzyle ou ethyle en plus du groupe hydroxyethyle . 
Plus spScialeniEnt , I'hydroxyethyl- cellulos e est du type con^Jor- 
tant une substitution hydroxyethyle comprise entre 1,5 et 2,8 M.S. 
et un second substituant choisi dans la plasse constituee par 

a) le groupe phgnylhydroxyethyle a raison d'environ 0,0 4 a 0,3 D.S. 

b) un groupe benzyle a ratlson d'environ 0,04 a 0,3 D.S. et 

c) un groupe ethyle h raison d'environ 0,6 a 1,0 D.S. 
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De preference, 1 ■hydroxySthyle M.S. sera cowpzise entre 1,6 et 2,0 
et les substitutions phSnylhydroxyfithyie ou benzyle seront comprises 
entre 0,06 et 0,1. 

Par i' Indication M.S. on se r§f6re aux moles de groupes substi- 
5 tuants hydrojygthyle combings par unitS moyenne anhydroglucose 
cellulosigue. De mSme, par D.S. , on dfisigne le nonfcre de groupes 
hydjroxyles par unite moyenne anhydroglucose cellulosique ayant 
it6 substituSe par des groupes benzyle, Sthyle ou pMnyl -hydroxy- 
ftljyle. 

10 Par coiBparaison avec les inortiers prSparis au moyen des 

hydroxyethyl - celluloses classiques coininB agents de retention d'eau, 
les mortiera selon 1' invention ont ime texture, une durSe de prise 
et un temps d' aptitude S I'ajusteBaent araSliorfis ,ces trois paramStres 
etant Iniportants, et utilie§s largeroent danscette technique pour 

15 caractSrlser ces mortiera. lis prfiaentent Sgalement des prppriStfis 
amgliorees dans I'adhisivitS et la cohesion. 

La duree de prise est dgfinie par les nonaes ASTM C2E6-6S. 
Le temps d' aptitude d' ajusteinent est la durSe pendant Xaquelle on 
peut modifier la position du carrelage sur la paroi sans que ie 

20 carreau se dStache du mortier. 

r«a hydroxyfithyl -celluloses modifiSes que I'on peut utili- 
ser comme ipaississants dans les roortiers selon 1* invention sent 
obtenues en faisant r§aglr le coinpose formateurd' ether appropriS 
avec lihydroxyethyl -cellulose en milieu forteraent alcalin. Dana 

25 le cas des d§rivgs phenylhydroxyethyle, le coitqpose modificateur 
est I'oxyde de styrSne; dans le cas des derives benzyliques 
le modificateur est le chliorure de benzyle et dans le cas des 
derives 6thyle , le modificateur est le ehlorure d' Sthyle. 

Les techniques de mise en oeuvre de I'ethSrifi cation sont 
classiques et on peut utiliser tout processus connu. 

30 L'hydroxyethyl - cellulose qui forme la base pour les 

ethers modifies selon I'invention peut §tre de n'in^orte quelle 
qualite normalement hydrosoluble et ayant un M.S. coit^jris entre 1,5 
et 2,8. Les matlSres prif§r€eB sont celles de viscosite moyenne, 
c'est a dire comprises entre 4 500 et 6 500 cps. ensolution a 2% dans 

35 '1' eau. Les mati feres a viscosltS plus filevSe ou plus basse peuvent 
egalement Stre utilisSes . 

Les degres de substitution du second ether substituant 
ont ete trouves tout a fait critiques dans 1 • application des 
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produits dans les clments pour carrelages selon 1 'invention. 

En partxculier, la limite supSrieure est critiqiie. Si la 
teneur en benzyle ou phSnyl -hydroacyfithyle D.S. est sup^rieure & 
environ 0,15, le mortier devient ^squeux et trSs difficile a 
5 m§langer. Le mortier prSsente Sgalement un af faissemant accru 
des carreaux qui sent appliques sur lui quand il est utilisS sur 
une surface verticale. Plus de 0,04 de benzyle ou de phSnyl- hydro- 
xy€thyle D.S. aont nftcessaires pour abaisser le temps de prise 
du^rtier jusqu'au point dSslrS. 

10 On peut preparer un mortier pour carrelages & base de cintent 

Portland ne contenant que du clment Portland et 1' adjuvant de 
retention, d'eau selon I'invention. Cependant, 11 est normal que 
la formulation la plus simple conprenne me quantity assez inpor- 
tante de sable et d'un diluant pour un clment Portland relativeintoit 

15 oofiteux. 

La quantity de ciment hydrauliquepeut etre aussi eiev€e que 

99,4% dans le cas d'un mortier ne contenant qu'un ciment hydrauli- 

que et 1' hydroxys thyl cellulose modifiee jusqu'a aussi peu que 

24% dans le cas des mortiers contenant du sable et d'aut-res constl- 

20 tuants. Si on utilise du sable, 11 doit €tre prSsent Sraison de 

1 a 3 volumes de sable oar volume de ciment hydraulique.Pour la pose 
de tuiles ou 

de carrelages poreux, un melange contenant des volumes Sgaux 

de cinent hydraulique et de sable allant jusqu'a un volume de sable 

hydra ulique jusqu'a 1-1/2 volumes de sable produit un mortier tout 

25 a fait satis falsant. 

La coir5)osition de mortier s&die pr§f§rge contlent des 
fibres minSrales ou organiques flnement divisSe^f par exemple de 
I'amiante, de la lalne min€rale, des fibres de verre, de la 
carboxymfethylcellulose faiblement substitu§e ou rgticulSe fibreuse 

30 et analogues, a raison de 1 S 2%. L' incorporation des fibres amSliore 
les proprigtfis thlxotropiques du mortier, c'est 3 dire que I'eraploi 
des fibres Svite 1' af faissement dumortier. L'usage d'un mottier 
cnntenant des fibres pour la fixation de carreaux de cgramique sur 
une surface verticale diminue la tendance des carreaux a toniber 

35 au cours de la prise du mortier. De I'alcool polyvinylique en 

petite quantity, d' environ 0,1 I 2% par rapport au poids du ciment 
nydrauliquerest frSqueronent ajoutS dans le but d'augmenter I'adhfi- 
Bivit§ et la r§sistance de la liaison, pour rfiduite et atteindre 
une neilleure aptitude autravail. 
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Ainsl,le ineiange sec de ciment hydraulique selon X' invention consls- 
te essentielleniBAt en 24 a 99,4% de ciinent hyiraulique, de 0,4 4 
4% de l'hydroxy§thyl- cellulose modlfige , de 0 a 75% de sable et 
de 0 a 2% de fibres. 

5 ce melange sec, quand on I'ajoute a de I'eau, forme un 

inortler en prise naince c'est k dire un nortier qua I'on peut utili- 
ser en couches minces, de I'ordre de 3 a 6 mm. La quantit§ a 'eau 
utillsge est telle que le milange risultant n'est pas fluide au 
point de gllsser le long d'un mur ou de s'ggoutter du plafond sur 

10 lequel on 1' applique-. En g§n6ral environ 25% a 40% en poids par 
rapport au poids du mSlange sec vSonnent de bons rSsuitats. 

Dans les exen^iles qui suivent ,on va illustrer 1' invention 
grace A une sSrle de compositions de ciinent contenant de la benzylc 
et de la phgnylhydroxygthyl -hydroxyethylcellulose. Dans les exeji^les 
15 1 a 25, on a enploy^ trois formulations dSsignges par A, B et C. 
Ces formulations sont lessuivantes ; 

A B c 

Bl^c^ parties (Poids) 98, 4partles (poids) 29, 7parties(poidf 

Sable Pin 50,0 - 68,7 



Fibres d'amiante 0,85 0,85 



0,85 



Epaississant 0,6 "0,6 0 6- 

20 Alcool polyvinyl!- 0,13 0,13 0,13 
que 

Eau ^26 #36 -^26 

On mSlange les IngrSdients a sec jusqu'a un 6tat pratiquement homo- 
gfene, on les ajoute a I'eau et on agite manuellement pour obtenir 
un mglange fluide avec un mouillage conplet et visiblenent unl forme 
25 des composants pulvSrulents . On laisse la masse humide s 'imbiber 
pendant 30 mn(sauf pour la portion qui doit €tre utilisfie dans le 
test de duree de prise que I'on ne laisse imbiber que pendant 10 ran), 
puis on la rem§lange intimement avant que I'on proc&de a toutes 
les evaluations qui suivent . 

On true lie une portion du mortier sur la surface verticale 
d'un conduit de cheminie sec entre des bandes de guidage Spaisses de 
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6 !r<ni. On applique des carreaux en cSramique du type B en les frap- 
pant ISgSreinent sur la surface du mortier immSdlatement aprgs 
application au conduit de cheminSe, les nervures arrlSre des carreaux 
Stant alignges verticalement . La position du rebord superieur du 
carreau est rep§ree. L'af faiasement est le deplacement vexs le baa 
du carreau, mesure deux heures aprSs applleation surla surface du 
nortier, 

AprSs une autre heure d • imbibition , on truelle le irortier 
A temperature aid^iante et S environ 50% EH sur une section d'une 
paroi en gypse et on fait passer 10 carreaux de c§rainlqus de type 
A sur Xe mortier en lalssant entre les carreaux et la parol un 
espacenent de 2,5 mm. A intervalles de 5 mn a tempSrature aitlblaater 
on fait toumer un carreau de 90" puis on le remet Ssa position 
initials. La durSe d'ajustement est la plus longue 3 laquelle 
un carreau demeure fixe au mortier quand il a 6t§ soumis S cet essat. 
Les caract§ristiques du clment sont reproduites dans les tableaux cl- 
ap r 6s . 
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REVEMDICATIONS 

Coinposition de clment pour la pose de carrel ages poreux sur un 
substrat, du type dans laquelle la cciqposition consiste essentlel- 
lenient en un agent d*§paississeinent et de retention d'eau, carac- 
tSrlsee en ce que ladlt agent Spaississant et de r§tention d'eau 
est ime hydroxyethyl cellulose modifige ayant un hydroxygthyl 
M.S. conpris entre environ 1,5 et 2,8 et un second gther substi-* 
tuant choisl dans la classe constitute par a) le phinylhydroxy- 
gthyle a ralson de 0,04-0,15 D.S. b) le benzyle & raison de 0,04- 
0,15 D.S. ©t c) I'gthyle H raison de 0,6-1,0 D.S. 
Conpositlon selon la revendlcation l, caract^risfie en cs que 
1 'agent d'Spalssissement et de retention d'eau est priaent 3 
raison de 0,4 I 4,0% du poids total des ingrSdients sees. 



